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Abstract 



A diamond sintered body comprises sintered diamond particles (80-96 vol.%), and sintering assistant agent 
and impurities (balance). The diamond particles have particle size of 0.1-10 mu m and is directly bonded to 
each other. The sintering assistant agent includes palladium (0.01-40 wt.%), and iron, cobalt and/or nickel 
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(54) Emulsion comprenant une huile volatile fluoree et un tensioactif silicone, composition 

cosmetique comprenant ladite emulsion et utilisation dudit tensioactif pour preparer une 
emulsion stable 



(57) La presente demande concerne une composi- 
tion se presentant sous la forme d'une emulsion com- 
prenant une phase aqueuse, une phase grasse et au 
moins un tensioactif, ladite phase grasse comprenant 
au moins une huile volatile fluoree et ledit tensioactif 



etant choisi parmi des tensioactifs silicones particuliers. 

L'emulsion ainsi obtenue presente une bonne sta- 
bility 

L'invention a egalement pour objet une composition 
cosmetique ou pharmaceutique comprenant, ou consti- 
tute par, ladite emulsion. 
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Description 

[0001] La presente invention a trait a une composition notamment cosmetique, susceptible d'etre employee pour le 
soin de la peau, se presentant sous la forme d'une emulsion et comprenant des huiles fluorees volatiles et des ten- 
5 sioactifs silicones. 

[0002] Une partie des compositions utilisees en cosmetique, notamment pour le soin ou le maquillage de la peau, 
se presentent sous la torme d'emulsions huiie-dans-eau (H/E) ou eau-dans-huile (E/H). Ces emulsions comprennent 
generalement une phase aqueuse, une phase grasse et un emulsionnant qui permet de maintenir la composition sous 
forme stable. La nature de I'emulsionnant est generalement choisie en fonction de I'effet recherche: sens de I'emuision, 

10 nature de la phase grasse, caracteristiques cosmetiques desirees, etc. 

II est ainsi connu d'empioyer, pour emuisionner les emulsions huile-dans-eau classiques, des savons d'acides gras et 
notamment le stearate de triethanolamine. Toutefois, ces emulsionnants ne permettent pas d'emulsionner toutes les 
huiles, en particulier les huiles de silicone. Or, les huiles de silicone possedent certains avantages cosmetiques : elles 
presentent notamment I'interet d'apporter plus de douceur aux compositions lors de leur application sur la peau. 

is On a alors propose de realiser des emulsions a I'aide de tensioactifs silicones, par exemple de type poiydimethylsi- 
loxane polyoxyethylene et/ou polyoxypropylene. Unefois encore, on a constate que ces emulsionnants ne permettaient 
pas de realiser des emulsions stables a partir de toute huile, en particulier a partir d'huiie fiuoree. 

IOr, I'utilisation en cosmetique d'huiles fluorees, et en particulier d'huiles fluorees volatiles, permet d'obtenir des com- 
positions ayant des proprietes tres avantageuses, telles qu'une application aisee, un effet de fraTcheur immediat des 
I'application, une douceur remarquable. Mais Tern unification des huiles fluorees, dans des emulsions notamment H/ 
E, reste tres difficile. En effet, on a constate que les emulsionnants dits classiques ne permettent pas d'obtenir des 
emulsions stables et contenant des huiles fluorees volatiles. Les phenomenes d'instabiiite observes sont notamment 
les suivants : 

25 - les emulsions moussent, ce qui se traduit par un changement redhibitoire de la texture au cours du temps. Ceci 
peut etre du a la modification de la composition de I'emuision au cours du temps, par volatilisation d'une partie 
des huiles volatiles; 

les emulsions se dephasent au cours du temps; en effet, on constate qu'elles sont sous forme de dispersions 
grossieres ce qui demontre une mauvaise em unification des huiles fluorees pouvant aller jusqu'a une separation 
30 des deux phases, ce qui rend le produit inutilisable; 

- la viscosite des emulsions va evoluer au cours du temps, d'ou instability physico-chimique. 

[0003] La presente invention a pour but de pallier ces inconvenients et de proposer une composition sous forme 
d'emulsion, qui est stable en presence d'huiles fluorees, tout en ayant de bonnes proprietes cosmetiques. 
35 [0004] La demanderesse a decouvert de facon surprenante et inattendue qu'il etait possible d'atteindre ce but en 
utilisant un tensioactif silicone tres particulier 

On entend par emulsion stable dans la presente description une emulsion qui ne decante pas apres conservation 
pendant deux mois a 45 °C. 

[0005] L'invention a done pour objet une composition se presentant sous la forme d'une emulsion comprenant une 
40 phase aqueuse, une phase grasse et au moins un tensioactif, caracterisee par le fait que ladite phase grasse comprend 
au moins une huile volatile fiuoree et que ledit tensioactif est choisi parmi les tensioactifs silicones comprenant au 
moins un groupement anionique. 

L'invention a egalement pour objet une composition cosmetique ou pharmaceutique caracterisee par le fait qu'elle 
comprend, ou est constitute par, une emulsion telle que ci-dessus definie. 
45 Un autre objet de l'invention est I'utilisation d'un tensioactif silicone comprenant au moins un groupement anionique 
pour la preparation d'une emulsion stable comprenant une phase aqueuse et une phase grasse qui comprend au 
moins une huile volatile fiuoree. 

[0006] On a constate que I'emuision selon l'invention s'applique et s'etale de facon homogene, sans laisser de sen- 
sation de gras. Le film obtenu presente egalement une texture legere et reste confortable a porter tout au long de la 
so journee. 

Sur la peau, les emulsions sont glissantes, fraiches a I'application, filmogenes et confortables a porter. Elles laissent 
la peau lisse, fraTche et soyeuse au toucher et apportent un effet de bien-etre. 

En outre, les tensioactifs utilises selon invention permettent d'emulsionner parfaitement les huiles de silicones qui 
peuvent ainsi ameliorer les proprietes cosmetiques (proprietes lubrifiantes, filmogenes, protectrices, resistance a I'eau) 
55 de I'emuision selon l'invention. 

L'utilisation de tensioactifs silicones modifies par des groupements anioniques permet de resoudre ces problemes de 
stab i lite. 

De plus, ces tensioactifs permettent d'obtenir des textures particulierement interessantes, notamment tres douces, 
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ayant un aspect brillant, voire meme transiucide. 

Par ailleurs, certains de ces tensioactifs se presenters sous forme iiquide, ce qui permet de preparer !es emulsions a 
temperature ambiante. Ceci permet notamment d'eviter une etape de chauffage, particulierement peu recommandee 
si Ton souhaite utiliser des composes volatils, notamment des huiles fluorees volatiles ou des actifs instables a la 
5 chaleur. 

On peut ainsi obtenir des emulsions bien tolerees par la peau car les constituants de ladite emulsion presentent une 
tres bonne innocuite. 

[0007] L'Smulsion selon ('invention comprend done au moins un tensioactif silicone comprenant au moins un grou- 
pement anionique. Ledit tensioactif peut done etre un tensioactif anionique ou un tensioactif amphotere. 
io Selon I'invention, le groupement anionique present dans le tensioactif silicone peut etre choisi parmi les groupements 
phosphate, sulfate, sulfonate et/ou carboxylate. 

De preference, on utilise les tensioactifs silicones comprenant au moins un groupement phosphate ou sulfate. 
[0008] Parmi les tensioactifs silicones a groupement phosphate, on peut citer ceux de formules (1) a (IV) suivantes : 



o 

II 

(R 1 -0) d -P-(0'M\ (I) 



O 

H-(-R 2 -0) d -P-(0°(vP) e 



30 



35 



(II) 



O 

(R.-O.-P (0") e e[R 3 H] (III) 



(R % -0)-P (0"M% < IV > 

<* (O - CH 2 - CH{OH)CH 2 - R 3 CI" ) g 



dans lesquelles : 
is . R, designs le radical de formule (V) suivante : 



— <C 2 H 4 0) 2 (C 3 H 6 0) y (C 2 H 4 Q) X - (CH 2 ) 



50 
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Me 

I 

Me — Si-hO 

i 

Me 



Me 

I 

•Si- 

K 



Me 
I 

Si- 
i 



-Jb 



O — Si- 

i 

Me 



(V) 



Me 



- Si — Me 

i 

Me 



— 1 c 
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R 2 est le radical de formule (VI) suivante : 



CH 3 
I 3 
-Si — 
I 

CH, 



iC 2 H 4 0) z — (C 3 H 6 0) y — tC 2 H 4 0) x -<CH 2 )3 



CH, 



•O-Si 
i 



O — Si- 
i 



- J b L - 



CH 3 

O — Si- 
l 

CH, 



CH, 



O — Si- 
I 

CH, 



(CH-) 3 — (C 2 H 4 0) x (C 3 H 6 0) y (C 2 H 4 C» — 



(VI) 



75 



25 



dans lesquelles : 

Me designe le radical methyle, 
C 2 H 4 0 represente le groupement -CH 2 -CH 2 -0-, 
C 3 H e O represente le groupement -CH 2 -CH(CH 3 )-0- 
a est un nombre entier allant de 0 a 200, 
b est un nombre entier allant de 0 a 200, 
c est un nombre entier allant de 1 a 200, 

R 4 designe un radical -(CH 2 ) n CH 3 ou phenyle, n etant un nombre entier aiiant de 0 a 10, et de preference R 4 
designe un radical methyle 

R 5 est un radical -(CH 2 ) 3 -(OCH 2 CH 2 ) x -(OCH 2 CH(CH3)) y -(OCH 2 CH 2 ) z -OH, x, y, z sont des nombres entiers, 
allant independamment de 0 a 20, et de preference x+y+z > 3, 



40 



d et e vont de 1 a 2, avec d+ e=3, 

f est egal a 0 ou 1 , g est egal a 1 ou 2, avec f +g=2, 

M est choisi dans le groupe constitue de H, Na, K, Li, NH 4 et N(CH 2 CH 2 OH) 3 
R 3 est choisi parmi : 



— N — R, 



R11 



R 9 — C(0)-N(H)— (CHA-N- 



X 10 
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et 



(CH.CH.- O) — (CH 2 CH(CH 3 ) • O) — (CH 2 CH £ 0) 0 H 



R t — N — 



(CH 2 - CH r O) — (CH 2 CH(CH 3 ) ■ O)— (CH 2 CH 2 - O) — H 
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CHr 



-N — 



CH 



CH 2 CH 2 OH 



15 



formules dans lesqueiles : 

R 6 & R 9 designent, independamment, un radical alkyle ayant 1 a 20 atomes de carbone, 
R 10 et designent, independamment, un radical alkyle ayant 1 a 3 atomes de carbone, 
R 12 et R 13 designent, independamment, un radical alkyle ayant 6 a 20 atomes de carbone, 
m, n et o designent, independamment un nombre entier allant de 0 a 20. 



[0009] Les tensioactifs de formule (I) sont notamment decrits dans le brevet US-A-5070171 . 
Les tensioactifs de formule (II), (III) et (IV) sont notamment decrits respectivement dans les brevets US-A-5149765, 
US-A-5093452 et US-A-5091493. 
20 Parmi les tensioactifs silicones a groupement phosphate, on utilise de preference ceux de formule (I), et en particulier 
ceux commercialises sous les denominations "PECOSIL PS-100", "PECOSIL PS-200" et "PECOSIL WDS-100" par 
la societe PHOENIX CHEMICAL 

[0010] Parmi les tensioactifs silicone's a groupement sulfate, on peut citer ceux de formule (VII) suivante : 



CH 3 -Si- 



CH 3 
I 

•O-Si- 
I 



CH. 
I 3 
Si- 

I 

R 



15 



O-Si- 
I 

1_ R 16 _J 



CH, 
I 3 
O-Si-CH, 

CH, 



(VII) 



35 dans laquelle 

R 14 designe un radical alkyle ayant de 1 a 8 atomes de carbone ou un radical phenyle, 
R 15 designe un radical 

-(CH 2 ) 3 -0-(CH 2 CH 2 0) u -(CH 2 CH(CH3)-0) v -(CH 2 CH 2 0) w -S0 3 - M + , 
40 M etant choisi parmi Na, K, Li et NH 4 , 

R 16 designe un radical 

-(CH 2 ) 3 -0-(CH 2 CH 2 0) u -(CH 2 CH(CH 3 )-0) v -(CH 2 CH 2 0) w -H, 

dans lesquels u, v, w designent, independamment, un nombre entier allant de 0 a 100, 
a' et c' designent, independamment, un nombre entier allant de 0 a 50, 
45 . b' designe un nombre entier allant de 1 a 50, et de preference c' = 0. 
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Les composes de formule (VII) sont notamment d6crits dans le brevet US-A-4 960 845. 

[0011] Parmi les tensioactifs silicones a groupement sulfonate, on peut egalement citer ceux de formule (VIM) 
suivante : 



R' 

u 

R— N- 

i 



(CH 2 ) 



2^2 



• SO3MCI- 



(VIII) 



dahs laquelle : 
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M est choisi dans le groupe constitue de Na, K, Li et NH 4 , 

R designe un radical alkyle ayant de 1 a 40 atomes de carbone, et 

FT designe un radical de formule (V) : 



— (C 2 H 4 0) z - 



(V) 



- (CH 2 CH(CH 3 )0)y - 



Me 
I 

Me — Si - 
i 

Me 



O- 



Me 

I 

-Si- 



-<C 2 H 4 0), 



— ' a 



Me 
I 

O — Si - 
i 



(CH 2 ) 3 



-Si- 
Me 



Me 
I 

- Si — Me 

\ 

Me 



— 1 c 



15 



20 



dans laquelle : 

a est un nombre entier allant de 0 a 200, 
b est un nombre entier allant de 0 a 200, 
c est un nombre entier allant de t a 200, 

R 4 designe un radical -(CH 2 ) n CH 3 ou phenyle, avec n etant un nombre entier allant de 0 a 10, 
R 5 est un radical -(CH 2 )3-(OCH 2 CH 2 ) x -(OCH 2 CH(CH3)) y -(OCH 2 CH 2 ) z -OH, avec x, y et z etant des nombres en- 
tiers, allant independamment de 0 a 20, et de preference x+y+z > 3. 



25 



30 



De preference, R designe un methyle. 

[0012] Les composes de formule (VIII) sont notamment decrits dans le brevet US5280099. 

Parmi les tensioactifs preferes de formule (VIII), on peut citer le Pecosil DCT de Phoenix (nom CTFA : sodium dime- 
thicone copolyol acetyl methyltaurate). 

[0013] Parmi les tensioactifs silicones a groupement sulfonate, on peut encore citer ceux obtenus par la reaction 
d'une silicone de formule (IX) : 



40 



45 
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CH 3 
I 

Si — O- 
I 

CH 3 



CH 3 
I 

-Si — O- 
I 

ChL 



i 



CH- 

i 3 

Si O 

I 

Q — COOH 



I 

Si 



A (IX) 



CH 3 



dans laquelle 



Q designe (CH 2 ) r , r etant un nombre entier allant de 3 a 17, 

j designe sort un nombre entier allant de 1 a 10 et A designe un radical methyle, soit j= 0 et A designe un radical 
-Q-COOH, 

i designe un nombre entier allant de 1 a 200, 

avec un derive de taurine de formule R 17 -NH-(CH 2 ) 2 -S0 3 M, dans laquelle 

R 17 designe un radical aikyle ayant de 1 a 40 atomes de carbone, et 
M est choisi parmi Na, K, Li et NH 4 . 

Les composes ainsi prepares sont decrits dans le brevet US5286830 dont le contenu est incorpore dans la presente 
description par reference. 

[0014] Le tensioactif silicone utilise dans le cadre de ['invention est plus preferentiellement choisi parmi les composes 
de formule (I) et/ou de formule (VIII). 

[0015] II peut etre present dans I'emulsion selon I'invention a une teneur allant de 0,5 a 20% en poids, par rapport 
au poids total de I'emulsion et de preference de 2 a 7% en poids (en matiere active). 
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[0016] L'emulsion comprend par ailleurs une phase aqueuse, qui peut comprendre de Peau, une eau florale, une 
eau minerale et/ou une eau thermale. 

Ladite phase aqueuse peut etre presente a une teneur allant de 50 a 98% en poids par rapport au poids total de 
l'emulsion, de preference 70-90% en poids. 
5 En outre, la phase aqueuse peut comprendre 0-14% en poids, par rapport au poids total de la phase aqueuse, d'un 
monoalcool inferieur en C 2 -C 6 et/ou d'un polyol tel que le glycerol, le butyleneglycol, i'isopreneglycol, le propylenegly- 
col. 

[0017] La phase grasse de l'emulsion selon invention comprend au moins une huile fluoree volatile. On entend par 
'huile volatile', une huile ayant a 25°C, une tension de vapeur saturante au moins egale a 50 Pa. 
10 [0018] Parmi les huiles fluorees volatiles susceptibles d'etre employees dans le cadre de I'invention, on peut plus 
particulierement citer, seul ou en melange, : 



a) les perfluorocycloalkyles repondant a la tormule (I) suivante : 



15 




20 



dans laquelle : 



25 



n est 4 ou 5, 
m est 1 ou 2, et 
p est 1 , 2 ou 3, 



sous reserve que lorsque m=2, les groupements ne sont pas necessairement en position alpha I'un par rapport a 
I'autre ; 

b) les perfluoroalcanes repondant a la formule (II) suivante: 



30 



CF 3 -(CF 2 ) m -CF 2 X 



dans laquelle : 



35 



m est 2 a 8, et 

X represente Br ou F; 



c) les fluoroalkyles ou heterofluoroalkyles repondant a la formule (III) suivante : 



40 



CH 3 -(CH 2 ) n -[Z] t -(CF 2 ) m -CF 3 



dans laquelle : 



45 



t est 0 ou 1 , 

n est 0, 1,2 ou 3, 

m est 2, 3, 4 ou 5, et 

Z est O, S ou NR, R etant un hydrogene, un radical -(CH 2 ) m -CH 3 ou -(CF 2 ) m -CF 3 



50 



d) les derives de perfluoromorpholine repondant a la formule (IV) suivante : 
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R 



10 



1S 



F 2 C ^ CF 2 



F 2 ? ? F * 



dans laquelle R est un radical perfluoroalkyle en C1-C4. 

[0019] Parmi les perfluorocycloalkyles de formule (I), on peut notamment citer le perfluoromethylcyclopentane et le 
perfluoro-1,3 dimethylcyclohexane, notamment vendus sous les denominations de "Flutec PC1" et "Flutec PC3" par 
la Societe BNFL FLUOROCHEMICALS Ltd., et qui ont des densites respectives egaies a 1 ,26 et 1 ,82., ou le perfluoro- 
1,2-dimethylcyclobutane. 

[0020] Parmi les perfluoroalcanes de formule (II), on peut citer le dodecafluoropentane et le tetradecafluorohexane, 
notamment vendus sous les denominations de "PF5050" et "PF 5060" par la Societe 3M et qui ont des densites res- 
pectives egaies a 1 ,63 et a 1 ,68, ou encore le bromoperfluorooctyle vendu sous la denomination de "FORALKYL" par 
la Societe ATOCHEM de densite egale a 1 ,95. 

[0021] Parmi les composes fluores de formule (III), on peut citer le nonafluoromethoxybutane vendu sous la deno- 
20 mination de "MSX 4518" par la Societe 3M, de densite egale a 1,53, ou I'ethoxynonafluoroisobutane. 

[0022] Parmi les derives de perfluoromorpholine, on peut citer la 4-trifluoromethyl perfluoromorpholine vendue par 
la Societe 3M sous la denomination "PF 5052" de densite egale a 1 ,7. 

[0023] Ces huiles fluorees volatiles ont de preference un indice de refraction (n D 20 ) inferieur a environ 1 ,3, un point 
d'ebuilition generalement compris entre 25-65°C et une densite elevee, generalement superieure a 1, de preference 
25 superieure a 1,2. 

[0024] Les huiles fluorees volatiles peuvent etre presentes dans I'emulsion en une quantite de 0,5 a 50 A en poias 
par rapport au poids de I'emulsion, de preference en une quantite de 3 a 20% en poids. 

[0025] Ces huiles fluorees volatiles peuvent representer 10 a 100% en poids de ladite phase grasse, de preference 
20 a 80% en poids. 

30 [0026] Toutefois, ladite phase grasse de I'emulsion peut comprendre d'autres huiles, fluorees ou non, volatiles ou 
non ainsi que tout corps gras usuellement utilise dans le domaine duplication envisage. 

On peut notamment citer les corps gras silicones tels que les huiles, les corps gras pateux, les gommes et les cires 
de silicone, ainsi que les corps gras non silicones tels que les huiles, les pateux et les cires vegetales, minerales, 
animates et/ou synthetiques. 
35 Parmi les corps gras silicones, on peut citer : 

- (i) les po1yalkyl(C r C 20 ) siloxanes et notamment ceux a groupements terminaux trimethylsilyle, de preference ceux 
dont la viscosite est inferieure a 0,06 rr^/s parmi lesquels on peut citer les polydimethylsiloxanes hneaires et les 
alkylmethylpolysiloxanestels que la cetyldimethicone (nom CTFA), 
40 - (ii) les huiles siliconees volatiles, telles que : 

- les silicones volatiles cycliques ayant de 3 a 8 atomes de silicium et de preference de 4 a 5. 1 1 s'agit par exempie 
de la cyclotetradimethylsiloxane, de la cyclopentadimethylsiloxane ou de la cyclohexadimethylsiloxane, 

- les cyclocopolymeres du type dimethyls! loxane/methylalkylsiioxane, tels que la SILICONE FZ 3109 vendue 
45 p ar | a societe UNION CARBIDE , qui est un cyclocopolymere dimethylsiloxane/methyloctylsiloxane, 

- les silicones volatiles lineaires ayant de 2 a 9 atomes de silicium. II s'agit par exempie de I'hexamethyldisi- 
loxane, de I'hexyl heptamethyltrisiloxane ou de I'octyl heptamethyltrisiloxane, 

(iii) les huiles de silicone phenylees, notamment celles de formule : 
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5 



10 




dans laquelle 

R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical aralkyle, 
n est un nombre entier compris entre 0 et 100, 
20 . m est un nombre entier compris entre 0 et 100, sous reserve que la somme est comprise entre 1 et 100. 

(iv) les gommes de silicones et les cires de silicone. 

[0027] Parmi les corps gras non silicones, on peut citer : 

25 

(i) les huiles volatiles hydrocarbone§es, telles que les isoparaffines et notamment I'isododecane et I'isohexadecane, 

(ii) les huiles et cires usuelles telles que I'huile de paraffine, de vaseline, le perhydrosqualene, I'huile d'abricot, 
1'huile de germes de ble, d'amande douce, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de 
germes de cereales; des esters d'acides gras; des alcools; des acetylglycerides; des octanoates, decanoates ou 

30 ricinoleates d'alcools ou de polyalcools; des triglycerides d'acides gras; des glycerides; des huiles hydrogenees 

concretes a 25°C; des lanolines; des esters gras concrets a 25*C; la cire d'abeilles; les cires vegetales telles que 
la cire de Carnauba, de Candeilila, d'Ouricury, du Japon ou les cires de fibres de lieges ou de canne a sucre; les 
cires minerales, par exemple de paraffine, de lignite ou les cires microcristal lines ou les ozokerites; les cires syn- 
thetiques, parmi lesqueiles les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch. 

35 

[0028] Ces corps gras peuvent en particulier etre choisis de maniere variee par I'homme du metier afin de preparer 
une composition ayant les proprietes souhaitees, par exemple en consistance ou en texture. 

[0029] L'emulsion peut comprendre en outre tout additif usuellement utilise dans le domaine considere, tel que des 
cires, des gommes, des agents epaississants ou gelifiants, des tensioactifs non silicones, des pigments, des charges, 

40 des colorants, des antioxydants, des parfums, des huiles essentielles, des conservateurs, des actifs cosmetiques ou 
pharmaceutiques, des hydratants, des vitamines, des acides gras essentiels, des sphingolipides, des composes auto- 
bronzants tels que la DHA, des filtres solaires, des polymeres. Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce 
ou ces eventuels composes complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses 
de la composition selon invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

45 [0030] Les emulsions selon ^invention peuvent se presenter sous differentes formes et en particulier sous forme 
d'emulsions huile-dans-eau, eau-dans-huile ou multiples, de consistance liquide ou semi-liquide du type lait, ou de 
consistance molle, semi-solide ou solide du type creme, gel voire stick. 

[0031] Ces emulsions peuvent constituer tout ou partie d'une composition cosmetique ou pharmaceutique. Ladite 
composition peut se presenter sous la forme d'un produit cosmetique, colore ou non colore, et notamment sous la 
50 forme d'un produit de soin pour le corps, le visage, le cuir chevelu et/ou les cheveux tel qu'une creme, un lait, un gel 
ou un serum; d'un produit solaire ou autobronzant; d'un produit de maquillage tel qu'un fond de teint, un fard a joues 
ou a paupieres, un eye-liner, un mascara ou un rouge a levres. 
[0032] L'invention est iilustree plus en detail dans les exemples suivants. 

55 Exemple 1 

[0033] On prepare un fluide rat rate hissant et hydratant corporel comprenant : 
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phase huileuse 
[0034] 

5 - cyclopentamethicone 5 % 

- huile fluoree volatile (MSX 4518 de 3M) 5 % 

phase aqueuse 

10 [0035] 

glycerol 5% 
conservateurs qs 
gelifiant 0,3% 
is - tensloactif (Pecosil DCT) 6% 
eau qsp 1 00% 

[0036] On disperse la phase huileuse dans la phase aqueuse, a 20°C, sous forte agitation. 

On obtient un lait fluide translucide s'etalant facilement et apportant une sensation immediate de fraTcheur et d'hydra- 
20 tation. 

Exemple 2 t 
[0037] On prepare une creme de soin nutritive pour le visage comprenant : 

25 

phase huileuse 
[0038] 

30 - cyclohexamethicone 5 % 

huile fluoree volatile (HFE 7200) 5 % 
huile de noyaux d'abricot 5 % 
vitamines qs 

35 phase aqueuse 

[0039] 

glycerol 7% 
40 - conservateurs qs 
gelifiant 0,3% 
tensioactif (Pecosil DCT) 6% 
eau qsp 100% 

45 [0040] On obtient une creme douce, riche mais non grasse, apaisante et confortable a porter 
Exemple 3 

[0041] On prepare un lait demaquillant comprenant : 

50 

phase huileuse 
[0042] 

55 - cyclopentamethicone 5 % 

huile fluoree volatile (Flutec PC3 de BNFL Fluorochemicals) 8 % 
adipate de dioctyle 5 % 
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phase aqueuse 
[0043] 

5 - glycerol 3% 

conservateurs qs 

gelifiant 0,3% 

soude qsp pH 6,5 

tensioactif (Pecosil PS 1 00) 3% 
io - eau qsp 1 00 % 

Exemple 4 

[0044] On prepare un fond de teint comprenant : 

15 

phase huileuse 
[0045] 

20 - cyclohexamethicone 10% 

- huile fluoree volatile (PF5060 de 3M) 10 % 

phase aqueuse 

25 [0046] 

glycerol 3% 
conservateurs qs 
gelifiant 0,3% 
30 - tensloactif (Pecosil DCT) 6% 
eau qsp 1 00 % 

phase poudre 

35 [0047] 

pigments 7 % 

agents dispersants 0,2 % 

40 [0048] On prepare separement les trois phases. On ajoute la phase poudre dans la phase aqueuse, puis on disperse 
sous agitation vigoureuse la phase grasse dans la phase aqueuse 

On obtient un fond de teint s'etalant faciiement sur le visage et qui presente apres application une bonne tenue. 
Exemple 5 

45 

[0049] On realise plusieurs emulsions H/E en utilisant differents tensioactifs. 

phase huileuse 

50 [0050] 

tensioactif 4 % 
cyclopentamethicone 5 % 

- huile fluoree volatile (MSX 451 8 de 3M) 1 5 % 

55 
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phase aqueuse 

[0051] 

glycerol 5% 
conservateurs qs 
gelifiant 0,5% 
eau qsp 100% 

[0052] On compare les emulsions obtenues et on obtient les resultats donnes dans le tableau ci-dessous. 



Tensioactif (TA) 


Observations 


TAantonique silicone selon I'invention (Pecosil DCT) 


- emulsion tres fine et reguliere au microscope; 

- stable 2 mois a 45° C 


TA anionique non silicone (stearate de triethanol amine) 


- emulsion grossiere au microscope, non homogene; 

- mauvaise stabilite: aspect mousseux, heterogene au 
cours du temps, a 25°C 


TA non ionique, non silicone (glyceryl citrate/lactate) 


- emulsion d'aspect heterogene, nuageuse au 
microscope; 

- tres instable: mousse enormement 


TAnon ionique, non silicone (stearate de PEG + stearate 
de sorbitane) 


- emulsion d'aspect marbre au microscope; 

- instable dans le temps: aspect mousseux et 
epaississement redhibitoire 


Revendications 



25 



40 



45 



3. 



Composition se presentant sous la forme d'une emulsion comprenant une phase aqueuse, une phase grasse et 
au moins un tensioactif, caracterisee par le fait que ladite phase grasse comprend au moins une huile volatile 
fluoree et que ledit tensioactif est choisi parmi les tensioactifs silicones comprenant au moins un groupement 
anionique. 

Composition selon la revendication 1, dans laquelle le tensioactif silicone comprend au moins un groupement 
choisi parmi les groupements phosphate, sulfate, sulfonate et/ou carboxylate. 

Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le tensioactif silicone est choisi parmi les 
composes de formules (I) a (IV) suivantes : 



(R,— o> d -p-(o- M + ) e 



(i) 



H-(-R,-0) d -P-(0°M 3 ) e 



()") 



55 



o 
II 

(R 1 -Q) d -P- 



(0) e e[R 3 H] 



(III) 
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O 

II 

(R,-0)-P 



-(O'M ) f 
(O - CH 2 - CH(OH)CH 2 - R 3 CI" ) g 



(IV) 



dans lesquelies : 

R., designs le radical de formuie (V) suivante : 



— <C 2 H 4 0) z (C 3 H s O) y (C 2 H 4 0) x - (CH 2 ) 



Me- 



Me 
I 

-Si- 
i 

Me 



Me 
I 

O Si - 



Me 



-Si- 
i 



o — Si- 
Me 



(V) 



Me 

I 

■ Si — Me 

i 



Me 



R 2 est ie radical de formuie (VI) suivante : 



CHL 



-Si- 
I 

CH, 



-tC 2 H 4 0) z ^C 3 H 6 0) y — (C 2 H 4 0) x — (CH 2 ) 3 - 



CH, 



O-Si- 
i 



O — Si 
1 

R 



O — Si- 
i 

CH. 



CH, 



O — Si- 



CH, 



— ' c 



-(CH 2 ) 3 — (C 2 H 4 Q) X (C 3 H e O) y (C 2 H 4 0) — 



(VI) 



dans lesquelies : 

Me designe le radical methyle, 
C 2 H 4 0 represents le groupement -CH 2 -CH 2 -0-, 
C 3 H 6 0 represente le groupement -CH 2 -CH(CH 3 )-0- 
a est un nombre entier allant de 0 a 200, 
b est un nombre entier allant de 0 a 200, 
c est un nombre entier allant del a 200, 

R 4 designe un radical -(CH 2 ) n CH 3 ou phenyle, n etant un nombre entier allant de 0 a 1 0, et de preference 
R 4 designe un radical methyle 

R 5 est un radical -(CH 2 )3-(OCH 2 CH 2 ) x -(OCH 2 CH(CH3)) y -(OCH 2 CH 2 ) 2 -OH, 
x, y, z sont des nombres entiers, allant independamment de 0 a 20, et de preference x+y+z > 3, 

d et e vont de 1 a 2, avec d+e=3, 

f est egal a 0 ou 1 , g est egal a 1 ou 2, avec f+g=2, 

M est choisi dans le groupe constitue de H, Na, K, Li, NH 4 et N(CH 2 CH 2 OH) 3 
R 3 est choisi parnni : 
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+ i 

— N — R, 



'11 



R— c<0)-N(H)— (CH 2 )-N- 

FL 



10 



(CH 2 CH 2 - O) — (CH 2 CH(CH 3 )- O) — (CH 2 CH 2 - 0) 0 H 

R lT - N — 

(CH 2 - CH 2 - O) — (CH 2 CH(CH 3 ) - O) — (CH 2 CH r O) — H 



et 



-N- 



ch 2 4-^13 
N 



CH 2 CH 2 OH 



formules dans lesquelles : 

R 6 a R 9 designent, independamment, un radical alkyte ayant 1 a 20 atomes de carbone, 
R 10 et R n1 designent, independamment, un radical alkyle ayant 1 a 3 atomes de carbone, 
R 12 et R 13 designent, independamment, un radical alkyle ayant 6 a 20 atomes de carbone, 
m, n et o designent, independamment un nombre entier allant de 0 a 20. 

Composition selon I'unedes revendications 1 a 2, dans laquelle letensioactif silicone estchoisi parmi les composes 
de formule (VII) suivante : 



CH 3 

CH 3 -Si- 
ChL 



O ~ Si 

i 



O-Si- 
I 



CH, 



O-Si- 



U R i6j 



CH 3 
O-Si-CK, 



CH 3 



(VII) 



dans laquelle 

R 14 designe un radical alkyle ayant de 1 a 8 atomes de carbone ou un radical phenyle, 
R 15 designe un radical 
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-(CH 2 ) 3 -0-(CH 2 CH 2 0) u -(CH 2 CH(CH 3 )-0) v -(CH 2 CH 2 0) w -S03M + , 
M etant choisi parmi Na, K, Li et NH 4 , 
R 16 designe un radical 

-(CH 2 ) 3 -0-(CH 2 CH 2 0) u -(CH 2 CH(CH 3 )-0) v -(CH 2 CH 2 0) w -H, 

dans lesquels u, v, w designent, independamment, un nombre entier allant ds 0 a 100, 

a' et c' designent, independamment, un nombre entier allant de 0 a 50, et b' designe un nombre entier allant 

de 1 a 50. 

Composition selon Tune des revendications 1 a 2, dans laquelle le tensioactif silicone est choisi parmi les composes 
de formule (VIII) suivante : 



R' 

R— isT- 

I 

R' 



(CHA 



2/2 



• SO3MCI- 



(VIII) 



dans laquelle : 

M est choisi dans le groupe constitue de Na, K, Li et NH 4 , 

R designe un radical alkyle ayant de 1 a 40 atomes de carbone, et 

R' designe un radical de formule (V) : 



— (C 2 H 4 0) 2 - 



(V) 



•(CH 2 CH(CH 3 )0)y- 



Me 
I 

Me — Si 
i 

Me 



--o- 



Me 
I 

■Si- 



(C 2 H 4 0) x 



a i — 



Me 

I 

Si- 
i 



-(CHA 



2/3 



O — Si - 

I 

Me 



Me 
I 

- Si — Me 
Me 



dans laquelle : 

a est un nombre entier allant de 0 a 200, 
b est un nombre entier allant de 0 a 200, 
c est un nombre entier allant de 1 a 200, 

R 4 designe un radical -(CH 2 ) n CH 3 ou phenyle, avec n etant un nombre entier allant de 0 a 10, 

R 5 est un radical -(CH 2 ) 3 -(OCH 2 CH 2 ) x -(OCH 2 CH(CH 3 )) y -(OCH 2 CH 2 ) 2 -OH, avec x, y et z etant des nombres 

entiers, allant independamment de 0 a 20, et de preference x+y+z > 3. 



Composition selon I'une des revendications 1 a 2, dans laquelle le tensioactif silicone est choisi parmi les composes 
obtenus par la reaction d'une silicone de formule (IX) : 



CHL 

I 

A— Si — O 

I 

CHL 



CHL 

•Si — O- 
l 

CH, 



CHL 
I 

-Si O — 

i 

Q — COOH 



CHL 



I 

Si 



A (IX) 



CHL 



dans laquelle 

Q designe (CH 2 ) r r etant un nombre entier allant de 3 a 17, 
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j designe soit un nombre entier allant de 1 a 10 et A designe un radical methyle, soit j= 0 et A designe un 
radical -Q-COOH, 

i designe un nombre entier aliant de 1 a 200, 

avec un derive de taurine de formule R 17 -NH-(CH 2 ) 2 -S0 3 M, dans laquelle 
R 17 designe un radical alkyle ayant de 1 a 40 atomes de carbone, et 
M est choisi parmi Na, K, Li et NH 4 . 

Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le tensioactif silicone est present a une 
teneur allant de 0,5 a 20% en poids, par rapport au poids total de I'emulsion, de preference de 2 a 7% en poids. 

Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle ITiuile fluoree volatile est choisie parmi, 
seul ou en melange, : 

a) les perfluorocycloalkyles repondant a la formule (I) suivante : 




dans laquelle : 

n est 4 ou 5, 
m est 1 ou 2, et 
p est 1 , 2 ou 3, 

sous reserve que lorsque m=2, les groupements ne sont pas necessairement en position alpha Tun par rapport 
a I'autre ; 

b) les perfluoroalcanes repondant a la formule (II) suivante: 

CF 3 -(CF 2 ) m -CF 2 X 

dans laquelle : 

m est 2 a 8, et 

X represente Br ou F; 

c) les fluoroalkyles ou heterofluoroalkyles repondant a la formule (III) suivante : 

CH 3'( CH 2)n-E Z lt-( CF 2)m- CF 3 

dans laquelle : 

t est 0 ou 1 , 

n est 0, 1 , 2 ou 3, 

m est 2, 3, 4 ou 5, et 

Z est O, S ou NR, R etant un hydrogene, un radical -(CH 2 ) m -CH 3 ou -(CF 2 ) m -CF 3 , 

d) les derives de perfluoromorphoiine repondant a la formule (IV) suivante : 
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R 

I 

F 2 C" "CF 2 
F 2 C^CF 2 

dans laquelle R est un radical perfluoroalkyle en C1-C4. 

9. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle I'huiie fluoree volatile est choisie parmi, 
seul ou en melange, le perfluoromethylcyclopentane, le perfluoro-1,3 dimethylcyclohexane, le dodecafluoropen- 
tane, le tetradecafluorohexane, le bromoperfluorooctyle, le nonafluoromethoxybutane, i'ethoxynonafluoroisobuta- 
ne, la 4-trifluorom ethyl perfluoromorpholine. 

10. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle I'huiie fluoree volatile est presente en une 
quantite de 0,5 a 50% en poids par rapport au poids de l'6mulsion, de preference en une quantite de 3 a 20% en 
poids. 



11. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre un corps gras choisi parmi les 
corps gras silicones tels que les huiles, les corps gras pateux, les gommes et les cires de silicone, et/ou les corps 
gras non silicones tels que les huiles, les pateux et les cires vegetales, minerales, animales et/ou synthetiques. 



12. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'une emulsion huile-dans- 
25 eau, d'une emulsion eau-dans-huile ou d'une emulsion multiple, de consistance liquide ou semi-liquide du type 

lait, ou de consistance molle, semi-solide ou solide du type creme, gel voire stick. 



13. Composition cosmetique ou pharmaceutique caracterisee par le fait qu'elle comprend, ou est constitute par, une 
eYnulsion selon Tune des revendications precedentes. 

14. Composition selon la. revendication 13, caracterisee par le fait qu'elle se presente sous la forme d'un produit de 
soin pour le corps, le visage, le cuir chevelu et/ou les cheveuxtel qu'une creme, un lait, un gel ou un serum; d'un 
produit solaire ou autobronzant; d'un produit de maquillage tel qu'un fond de teint, un fard a joues ou a paupieres, 
un eye-liner, un mascara ou un rouge a levres. 

15. Utilisation d'un tensioactif silicone comprenant au moins un groupement anionique pour la preparation d'une emul- 
sion stable comprenant une phase aqueuse et une phase grasse qui comprend au moins une huile volatile fluoree. 
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